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Abstract 

Bottom material for parquet floors or similar constructions comprises a paper or a cardboard layer 
(4) that has been coated with an LDPE layer (5) on the surface of which expanded polystyrene 
granules (6) have been affixed. The produet is manufaetured by combining a paper or a cardboard 
rail to an extruded LDPE layer in the nib between the extrusion roller and the cooling roller when 
the plastics layer is in liquid state. PS granules are feeded into the pressure nib simultaneously by 
dosing them out onto the cooling roller. 
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(57) Tiivistelma - Sammandrag 

Parkettilattioiden tai vastaavien rakenteiden alusmateriaali 
koostuu paperi- tai kartonkikerroksesta (4), joka on 
paailystetty LDPE-kerroksella (5), jonka pintaan on tartu- 
tettu paisutettuja PS-rakeita (6). Tuote valmistetaan 
yhdistamaila paperi- tai kartonkirata pursutettuun LDPE- 
kerrokseen puristustelan ja jaahdytystelan valisessa nipissa 
muovikerroksen ollessa sulassa tilassa. Samanaikaisesti 
puristusnippiin sydtetaan PS-rakeita annostelemalla ne 
jaahdytystelan paaile. 


Ett underiag fdr parkettgolv eller dylikt bestir av etc 
pappers- eller kartongskikt (4). som ar belagt med ett 
LDPE-skikt (5>. pA vais y t^ expandorade I'S-korn (6) bcingats 
att fastna. Produktfui jSiraiiis t .*i 1 1 s qenom att 
pappers- el let kac t cuujbnt.J mod oil cxtiudcrat I.I)(‘E-skikt. i 
nypet mellan en pressvals.och en kylvals mcdan plasbskiktct 
befinner sig i smalt tillstSnd. Samtidigt inmatas till 
pressnypet PS-korn, som doserats pA kylvalsen. 
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Parkettilattioiden alusmateriaali -Underlagsmaterial for 
parkettgolv 

Esilla oleva keksintb koskee parkettilattioiden tai inuiden 
5 vastaavien rakenteiden alusmateriaalia, joka muodostuu 
kantoradasta, johon on tartutettu raemaista ainetta sideker- 
roksen avulla. 

Parketin alusmateriaalia voidaan kayttaa rakennuksessa 
10 betonista valraistetun alapohjan ja sen paalle tulevan 

lattiaparketin tai lautalattian valissa, jolloin sen 
tehtavat ovat seuraavat: 

- toiraia kosteussulkuna alia olevan betonin ja varsinaisen 

15 lattian (puuparketti, lautalattia tms.) valissa estamassa 

betonin kosteuden paasya ylapuolella olevaan puurakentee- 
seen, 

- muodostaa ,tuuletuskanavia parketti- tai lautalattian 

20 alle, jolloin lattiassa oleva kosteus paasee paremmin 

haihtumaan myos alakautta ja myds mahdollisesti kaytetyn 
liiman kuivuminen helpottuu, 

- toiraia aanta vaimentavana kerroksena, 

25 

- toiraia tasoittavana kerroksena. 

Tyypillin^en markkinoilla ole^ ratkaisu on esitetty kuviossa 
1. Siina on paksu paperi tai kartonki 1, joka on paallystet- 
30 ty bitumilla 2 ja korkkirouheella 3, joka on tarttunut 
bitumiin sen ollessa viela sulassa tilassa tai kuumennettu- 
na. "T ■ 

Keksinn6n_tarkoituksena on aj.kaansaada parannettu-parketti- 
35 lattioiden tai rauiden vastaavien rakenteiden alusmateriaali. 

Keksinnon^raukaiselle alusma^eriaalille on paaasiallisesti 
tunnusom^sta se, etta k^toratana olevan paperin tai 
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kartongin toiaeen pintaan on kiinnitetty n.3-6 mm kokoisia 

asipaisutattuja polymeerirakeita siten, etta polymeari 

rakaet peittavat 20-40% polymearilla paallystetyn kantora- 
dan pinnasta. 

verrattuna aikaisammin kaytettyyn tuotteasean on kaksinnon 
mukaanan alasmatariaa 1 x valmxstuskustannuksiltaan adullisam- 
pi, kevyempi ja homogeenisempi. 

Keksintoa s 1 o=: o => = a, _ 

viittaa 11 K • seuraavassa yksityiskohtaisemmin 

viittaamalla ohexsiin kuvioihin, joista 


kuvio 1 

kuvio 2 
kuvio 3 

kuvio 4 


20 


esittaa erasta aikaisenunin tunnettua parketin 
alusraateriaalia, 

esittaa kekslnnSn mukaista tuotetta tasokuvana 

asittaa kuviossa 2 asitatcya tuotatta poikkilaik- 
kauskuvana ja 

osittaa arasta kaksinnon mukaxsan tuotteen 
valmxstamiseen soveltuvaa laitetta kaaviollisena 
sivukuvana. 


25 


30 


35 


iTntTT ' kaksinnon mokainan tuote muodostuu 

100 25ra?" kartonkia 

LDPEdow d” ’ - lapaisemattomasta ekstrudoidusta 

TosH , IT"' ;P°lyateeni,-kernoksesta 5, paksuus 
rakeista "e ®=^Paiaatetuista PS(polystyraeni)- 

10^6 ,, g/litra, paittaen 20-40 % 

muka^sasV- ""1 Plnnasta. x Kaksinnon 

mnkaxsastx polystyraanirakeat 6 sirotallaan tarkoituksaan 
sopivalla sirottalulaittaalla 7 kuviossa 4 asitatyn Jaahdy- 
ys a an 8 paalla, josta rakeat kulkautuvat puristustelan 
9 3 a jaahdytystalan valisaan nippiin 10 samanaikaisasti 
antoradan 3 a vxalS sulassa tilassa olavan, akstraudarin 
suuttxmesta ulos pursuavan LDPE-kalvon 5 kanssa. Nipissa 
polystyraanirakaat hitsaantuvat kiinni sulaan LDPE-kalvoon. 
Jaahdytystelan vaikutuksasta LDPE-kalvo jahmattyy ja tarttuu 

rakaxsiin atta kantorataan 4. Valmis tuota 
lohdataan^ipisto talan 12 jSi rullauksean. 
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Polystyreenxrakeet voidaan korvata rauilla polymeerirakeilla 

hllka- Polypropeeni tins. TyypiUinen rakeen 

halkaisija on 3-6 mm. ^i^een 


^ polyeteenia, polypropee- 

tiLssa tun ekst.udoitavaa polymeetia, joka on sulassa 
tilassa tullessaan naahdvtvs- -i;, . . 


jaahdytys- ja puristustelojen valiin. 


Esimerkki 


Ko.™lelessa val.istettiin tuotatta, jossa Kantoratana oli 

oimapapar.a, vahvuus 100 g/„2, ekstrudoitu kerros LD- 

polyeteenia, paksuus n o mrr, • , • 

^ rakeina esipaisutettuja 

polystyreenirakeita, halkaisija 3-6 mm 

20 0/1 ^ j 6 mm, tilavuuspaino 


20 g/litra ja peittoprosentti n. 40 


alasta. 


% kantoradan pinta- 


^’-^oi^itetus sa puiristuskokooc-os i 

3. „ ^ ^ ristuskokeessa paksuus aleni keskimaarin 

33 %, kun punstus tapahtui 2,0 kpW:^ pai„eella ia 

r"T oli keskimaarin 

v^iis'kanTanL "• 

korkeus oli ennen puristusta keskimaarin 
n. 1,65 n™ ja puristuksen jalkeen keskimaarin n. 1,05 mm. 

Keksinto el rajoitu edella esitettyyn keksinnon edulllseen 
suoritnsmuotoon, vaan sira voidaan muunnella ia sovelraa 

^noiapi;::: 
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1- Parkettilattioiden tai 

alus^atarladli, :nuodo™ar"k -kenteidaa 

t«tutettu raa^aiata ainatta sidak 

^■^ita, atta kantoratana olavan avulla, tunnettu 

toiseen pi„taa„ on kiinnitatty „ ,4) 

tettuja polymearirakeita (6) slf ™ = esipaiau- 

(6) peittavat 20-40% polymearina 

(4) pinnasta. ^ ^ P^allystetyn kantora- 

2 . ^'atenttivaatimuksen i ^ • 

siita, etta ^ ^men alusmateriaali 

' etta paperin tai *. J-aaiJ-, tunnettu 

100-250 g/„,2. kartongin (4) neliopaino on 

=laa„ataniaau n 

50 gy... -^—P-nyanaan ,s, naU^pa/no"7““ 

4- P^taottivaatimnksen 1 tai 3 

tunnettu siita,' atta poly^aerina' M ^^“P^^uriaaii, 

Polyeteenista. tpaallysta ( 5 ) on muodostettu 

5 - Putanttivaatimuksan 1 „uka,-„ 

Siita, etta ooi ^inen alusmateriaali i- 

enta polymeerirakeet ^ ^eaia, tunnettu 

reenista. muodostettu polysty- 
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Underlagsmaterial fo 

konstruktioner ^ P^^kettgolv elier ^ ^ 

, ^ ''J-iket bes^;5T- andra likn^H 

kornforn,igt nraterial ^ I barbana, vid ^ 

kannetecknat darav ^ medelst ett b’ 

elier kartongens ^ ^^rbanan utgdrande^" ®^ikt, 

"":rr:;;n~"r%:r ^ 

,.. „., •• ••■ ~ ,o,„„ “---j.. 

2. UnderlagsmateriaJ o 

darav, att pappret i P^tentkravet i 

g/m 2 . kartongens (4, ' ^"“stecknat 

<‘>) ytvikt ar 100-250 

""'^^rlagsmaterial. e„, ■ 

“"^erlags^aterlal 

= 0 tecknat dSrav, ^tt ''“'"'‘'-'''''et l elier 3 j,- 

Polyeten. "“^----elaggnlngen <5, .e^Jr";; 

Patentkravet 1 . 

innerkornen ( 6 , bestir av polyetyren""*^*''''”^'' 
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